K/  660 


FÖRSVARETS 
FORSKNINGS  A N S T A LT 


Prov  nr.  55. 


Provet  inkommet  till  F0Av  1 den  27»  juni  1947* 
Ej  åtföljt  av  skrivelse. 


Provet  utgöree  av* 

1.  Ett  cylindriskt  kolstycke  aed  jämn  yta.  Diametern  är  13.0  ma. 
Längden  ca  95  oa.  Styckets  ena  jiia  är  jäan,  den  andra  är  en 
skrovlig  brottyta.  Den  ur  sprungit.:*  längden  kan  alltså  icke  be- 
stämmas. Utmed  hela  atyckets  längd  f dre  finna  a fyra  symmetriskt 
placerade  r La  ior  av  a;..*  rektan gul  ära  förd  jupningar f vilkas  di- 
mensioner äro  2 a»  i kolat/cket#  längdriktning  och  1 om  i tv'Ir- 
riktningon.  Djupet  synes  vara  ca  0,5  an.  Kellan  dessa  intryck 

ett  mellanrum  av  1 mm. 

Utmed  stavens  längd  finns  följande  text  intryckt* 
liLii  - jS.  i ig.  LESoUC 4#A«» £Liu.i^dTK0H 

1 -at  fr  In  danj^miki  .n  un  till  den  avbrutna.  Provet  synes  alltså 
utgöra  en  del  av  en  genom  en  kontinuerlig  prooess  åstadkommen 
kolstav,  där  ronderna  kunna  stå  1 uumbund  med  fru-nmatningaproces- 
aen  till  och  genom  en  glödgnin^sugn.  Texten  synse  vara  stundlgt 
Aterkommanie  och  utgöras  av t 

Elementkohle  Dr.  klo.  Leasing. 

Längden  hos  denna  text  är  94  om. 

/ed  "lileoentkohle"  aencs  i gungse  kemisk— teknisk  litteratur 
och  enli  t ordböcker  ett  kol  avsett  för  galvatiiska  element. 

•SF 

2.  Ett  iler  tal  kolstycken  med  skrovlig  y tu  och  uv  löpare  beskaffenhet 
un  t.  Dessa  kols tycken  synaa  utföra  raster  av  en  h Ilcylinder 

med  yttordiameter  av  oa  55  om  och  med  en  innerdiameter  som  pussar 
till  xolstaven  1.  Längden  hos  in  ursprungliga  hålcylindern  kan 
ej  angivas.  Inga  plana  begr^nsningsytor  förefinnas  nämligen. 

Denna  del  av ■ provet  utgöres  av* 

Ett  stycke  vägande  fe  120  g. 

Sju  stycken  vägande  emellan  g och  5 g* 

Ett  stort  antal  3 A korn  ooh  pulver  med  en  sammanlagd  vikt  av  ca 


